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OPISANIE 


Pięciu falfzywych polskich dwuzłotuwek, teraz 28 kraycaróm 


\ 


wartuiących, 


1. pięć fałszywych dwuzłotuwek polskich ma'a na 
przedniey ftronie buft Króla Stanisława Augusta, na tyl- 
ney ftronie herb Królewski pod koroną polska wyrażo- 
ny, z Orderem białego Orta, i liczbami lat 1789 i 1792, 
Rożnią się od prawdziwych tey poſtaci, 


r" Przez nie czyftą cechę i tępe litery, 
2” Przez fałszywą w oczy zaraz uderzaiaca obracz- 


kę , która zamiaft wieńca krążącego, Króski w nicrówney 
odległości powcinane prezentuie, 


3" Przez pokazuiące się ua wielu mieyscach żół- 
tawe płamki, które z tad pochodzą , ze 


4 Z kruchey kompozycyi miedzi biatey sa lane , 
która bardzo cienko posréb:zona; dla tego maią także 
głuchy i nieczylty dzwięk, 


5” Różnią się także waga, albowiem 


i Dwuztotuwka pod rokiem 1789 O 3 ziarn dukato- 
wych cięższa. 
i detto — — 1792 015 detto leksza ' 
1 detto — detto 13 detto detto 
1 detto — — detto 2 detto detto 
sa OO oaz detto : doskonale ważna, 
lecz nieröwnie grubsza. 


6° We wszyftkich tych rozbieranych dwuzłotuw- 
kach śladu żadnego srébra przedniego niewidać ,.a za- 
tym niemożna im wewnętrziey wartości przywłaszczyć- 


w Krakowie na dniu 297" Września 1798. 


| Jan Nep. Lytroff, 
Ce. Król, Werkmifire głów uragd menniiz. 
| | Jozef Bertram, 
Cef. Krel, Praktykant głów. urzgd. mennioz. 


Beſchreibung 
Alber fünf falſche königlich pohlniſche zwey Gulden, 


a 47 


| oder nunmehrige 28 Kreuger- Study. 


alfchen koͤniglich⸗pohlniſchen zwey Guldenſtücke 
haben are e "Border das Bruſtbild vom König Eta nið 
faus ai de auf der Rückſeite das unter der pohlniſchen 
Krone wa” chte Ednigliche Wappen, mit dem weiſſen Ad⸗ 
lerorden 15 aa Jahrzah ‘fen 1789 und 1792, Es unter 


ſcheiden fd dieſe von ächten gleicher Ge ftat 


qe Durch das unreine ohe und die ſtumpfen 
8 


: ptm ORO die gleich in die Augen fallende falſche Ran⸗ 
dierung, welche fatt einem fortlaufenden Laubwelk in ungleicher 
Weite eingehauene Striche darſtellet. 

gers Durch die an mehreren Orten fi) zeigenden | boch⸗ 
gelben Kupferflecke, welche daher entſtehen, weil 


gens Selbe aus einer fpröden Kompoſtzion von Weißku⸗ 
pfer gegoſſen, welche nur ſehr wenig versilbert iſt, dae haben 
ſol iche auch den unreinen dumpfen Klang. 


stes Unterſcheiden ſich ſelbe noch uͤberdieß an dem diffe⸗ 
rirenden Gewichte, da 


1 deffo — 
rı petto 5 
1 detto — 
1 detto — 


u 


—— 


— 


— 


merklich dicker. 


1 Stuck vom Jahre 1789 
1792 
detto 
detto 
detto 


um 3 Dukatengraͤne zu (det! 


15 detto zu leicht 
— 13 detto detto 
2 detto detto 


— vollkommen gewichtig, aber 


1 Zeiget fid bei ſaͤmmtlich dieſen unterſuchten Stuͤcken 
keine Spur von feinem Silber, daher kann ihnen auch kein in⸗ 
nerer Werth beigeleget werden. | 


Krakau den 29 September 1798. 


Johann Nepomuk Lytroff, 
F. k. Hauptmuͤnzamts⸗Werkmeiſter. 


Joſeph Bertram, 
F. k. Hauptmuͤnzamts⸗ Praktikant. 
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